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Cetle invention a pour objel un nouveau 
tissu piisse dans lequel des pbs ou « piisses n 
indeTormables sont obtenus mecaniquement 
dans une settle operation et sur une surface de 
5 tissu quelconque, par la traction operee lon- 
gitudinalemenl sur les « fils de tour » preala- 
blement reserves dans le tissu suivanl lemode 
de tissage connu. 

On sait que les «fils de tour» accom- 

i o plissent dans le tissu des sinuosites sur la " 
cbafne de food a laquelle its se ti*ouvent lies' 
de loin en loin par la trame. Entredeux points 
de liage successifs d'un (il de tour, se trouvenl 
places sous ce Gl dc tour, un nombre de- 

• 5 termine de fils de chaine 6, etc. On com- 
prend que si apres le tissage 5 ", on fixe le tissu 
dc waniere que la cbafne de fond ne puisse se 
deplacer dans le sens de la longueur et si on 
vient a operer une traction longiludinale sur 

ao les fils de lour seulement, chacun de ces fils, 
dc sinueux qu'il etait, tend a devenir droit : 
duns ce mouvement. le fil de tour coulisse sur 
les fils de trame » l'vndroit de ses points de 
liage et rapprochc progressiveinent les uns des 

ab uulres les fils de chaine places sous lui, el les 
force a faire saillie sur 1'nulrc face du tissu 
ou ils sont toujours mainlenus par les fils de 
trame el ou ils forment ainsi un plissd longitu- - 
dinai tres regulier et dont la saillie est plus 

Ho ou moins grande selon le nombre des fils de 
chaine emhrasses par le fil de lour. 



Le incline- rcsullnl serai I ohtenu dans les 
tissus dits «gaxe fanlaisicn ou « plumetis » en 
operant la (ruction longiludinale sur les gros 
fils en relief sur le tissu qui forment des 35 
dessius en zigzag. 

Le dessin annexe permel de se rendre 
comple racilcnieut du nouveau mode de plis- 
sage .mccaniqiie. 

La fig. i innnlit: a grande echelle un frag- ho 
merit de tissu avee un fil de tour. 

La lig. •! nionlrc le mi'me fragment de tissu 
pendant le plissnge. 

r.a lig. -"> est une coupe horizonlale faite 
dans la pnrtic depi plissee du tissu, suivanl la U 5 
lignu y\-B dela lig. h. 

Les fils dr. cliathe sont designes par la 
let lie c, — les fils de trame ou duites par la 
letlre d, — cl le fil de tour par la lellre t. On 
voit que dans Pexcmple du dessin, quatre fils 5o 
de chaine soul eompris entre deux points de 
liage successifs du fil de tour. 

Si on tire sur i'extremile inferieure par 
cxemplcdu fil de tour t, ce fil va tendre a se 
redresser comme l'indique la lig. a en rappro- 55 
chant les fils de chaine places sous lui et en 
forcant ceux-ci a faire saillie sur i'aulre face 
du tissu pendant que les fils de trame se re- 
courberont en boucle en maintenant toujours 
solidement ces fils de chaine. Dans la par-tie (><> 
infdrieure de la fig. a , le plissd est deja forme 
tandis que dans la partie supdrieurc, il est en 



Prixdu fascicule : 1 franc. 



formation. La fig. 3 montre la disposition des 
fils dans ie plisse. 

Lorsque les plisses sont formes, il n'y a 
plus qu'a couper les bouts des fils de tour qui 
5 depassent le tissu; les plisses subsislent inde- 
finiment sans qu'aucune manipulation , traction 
longitudinale ou transversale, et sans quel'bu- 
midite, etc. puissent les faire disparaitre ou 
les defonner. 
o Dans la pratique, on reservera pendant le 
tissage, des fils de tour suivant les lignesou 
Ton desirera avoir un pliss£; ccs fils de tour 
seront done soit a intervalles reguliers soit a 
intervalles irreguliers sur toute la largeur du 
5 tissu ou sur des parties seulement de ce tissu , 
cn bordure ou en tout autre endroit. 

Avant d'enlever la piece de dessusle metier, 
on separera tous les fils de tour de la chaine 
de fond: on passera un lien .entre les deux 
io cbalnes et on 1'attachera par-dessus les fils de 
tour; on laissera une certaine longueur sans 
tisser, puis on continuera a tisser sur une lon- 
gueur de 5 a i o centimetres de maniere a 
former uri «chef » reunissant tous les fib; on 
a 5 pent reserver de la meme maniere un chef et 
une partie non tissee au commencement de la 
piece, ce qui se fait au commencement du 



TISSAGE. - 
bouts libres. On dispose a chacun des bouts 
ou a Tun des bouts seulement, I'autre etant 35 
6x6, une ensouple ou rouleau surlequel on 
vient fixer le cbef correspondant, apres avoir 
coup£ dans la partie non tissee tous les fils 
de la chaine de fond, de maniere que les fils 
de tour seuls soient relief k l'ensouple. H ne U o 
reste plus qu'a faire tourner l'ensouple de r 



On fait ensuite subir a la piece les tein- 
3o tures, apprfits et autres manipulations comme 
d' ordinaire. Finalement, on Intend dans sa 
longueur sur des supports quelconques, table, 
reteaux, etc., de maniere a laisser les deux 



mere a operer une traction, uniquement sur 
les fik de tour : tous les plisses sont formes 
simullanement. 

Ce nouveau proced6 de plissage me"canique 45 
s'applique sans aucune difficuIlSa toutes sortes 
de lissus, tissus de soie, de laine, de colon, 
lin, chanvre, mousselinede soie, etc. On peut 
meme 1'appliquer sans difficulty aux tissus dans 
lesquelson ne reservatt pas jusqu'ici de fils 5o 
de tour, tels que velours, peluche, etc. : on 
reservera dans ces tissus le fil de tour par les 
proc&les de tissage ordinaire et on operera en- 
suite comme il a dit pour faire le plisse\ 

En sisoHK , eette invention a pour objet un 55 
nouveau tissu pbsse' dans lequel des plisses in- 
deformables sont obtenus mecaniquement dans 
une seule operation et sur une' surface de 
tissu quelconque, par la traction operee longi- 
tudinalement sur les «fib de tourw prealable- Go 
ment reserves dans le tissu suivant le mode de 
tisage connu. 

Par procuration 
de la Soci£t£ Dbflawdrb, Bastikn & C". 

Lavoix et Mosis. 
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